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(57) Sposob wytwarzania nienasyconych zywic poliestrowych o zmniejszonej palnosci l zmniej- 
szonym dymieniu w czasie palenia, znamienny tym, ze wprowadza sic do zywicy wodorotlenek 
roagnezu w iloici 10-180 cz?sci wagowych, najkorzystniej 20-80 cz?sci wagowych na 100 czesci 
wagowych zywicy poliestrowej. 
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SPOSdB WYTWARZANIA KISNASYCONYCH ZYWIC POLISSTROKYCH 
0 ZKKI3JSZ0FJBJ FAltfOSCI I ZMNXE JS ZONYM DYMIBHIU W CiASIB PALEHIA 



Zastrzezenie patectowe 

Spoodb wytwarzania nienasyconych zywio polieetrowych o zmniejszonej palnoec';. i zmniej- 
azonym dymienlu w czaaie palenia, znamieaay t y m, se wprowedsa ale do zywicy wo- 
dorotlenek magnezu w ilosci 10 - 180 cseacl wagowych, najkorzyetniej 20 - 80 oseaoi wage- 
wych na 100 ozeici wagowych zywicy polieetrowe J ♦ 

* * * 

przeamiotem wynelazku jest spos6b wytwarzania nleneaycoaych iywic polieatro*yeh o 
zmnlejazonej palnogci i zoniejazonym dymienlu w czaaie palenia, atosowanych do wyrobu la- 
minatew s widknem azklanym, tioczyw 1 odlewow polieatrowyoh, 

Zoany jest epoa<5b zmnlejszanla palnoacl 1 zmniejazania dymlenla przez dodanie do 2ywi- 
cy wodorotlenku glinu A1/0H/^, kt6ry w czaaie pozeru rozklada 8ie w temperaturze 230°C, e 
wydzieleniem 34g wody, ktdra ozlebia tworzywo i gasi piomietS. 

tfieoczekiwanie okazaio eie P *e mozna otrzymac aieneeycone Aywice polieetrowe o zmniej- 
a zone $ palnoaol i zmniejseonyo dymienlu w czaaie palenia przez wprowadzenie do 100 ozea'ol 
we go wych fcywicy 10 - 180 czeaci wodorotlenku magnezu Mg/0H/ 2 , ktdry w razie pozaru rozkla- 
da ale w temperaturze 330°C i wydziela 31 % wody, lees j ednoczee'nie zmlenla mecheaizm piro- 
lizy 1 wlecej wggla z eubatanoji organic znaj pozoataje w poetaci koksu» a mnie3 przeohodzi 
do fazy dymu. 

Wprawdzie znane Jest dodawanie wodorotlenku magnezu na rdwni 8 tlenklem magnesu w ilo- 
aci 1 - y% do apec^alnycb zywic polieetrowych do tioczyw 1 prelmpregnatdw, w oelu zageezcze 
nie zywicy poprzez swlqzanie grup karbokeylowych 1 wytworzenie eoli Big koordynaoyjnych z 
lariouchem polieetru, ale iloaci wodorotlenku magnezu etoeowane do tyoh celdw nle majq wido- 
eznego wpiywu na zmniejezenle palnoa'cl 1 zinnia jazenie dyoienia w czaaie palenia takioh kom- 
pozyc^i polieetrowych* 

W oelu zoniejazeaia palnoaci i zmnie Jazenia dymienla w ozaele palenia zywio poliestro- 
wycb sarcwno halogenopochodnycb Jak 1 bez halogenowyoh potrzebne jeet 10 - 180 ozeaci wa- 
gowych, najkorsyatniej 20 - 80 czeaci wagowych wodorotlenku magnezu. Hniejeze iloe'ol napei- 
niacza nie aq ekuteczna, wieksse natomiaat tak zmniejezaja, lepkoad kompozyoji, ze nawet po 
pokryciu ich apreturq eilanowq nie dadzq ale wprowedzic* do zywicy 1 wykonac" 8 nlch laminatu 
z widknem ezklanym* Do zoanych zywio polleetrowyoh dodaje ale napeinlacze wed^ug vynelazku 
przed uzyciem zywio polieetrowych w przetwdretwie « podozaa mleezania zywio 8 inicjetorami 1 
przyepieszaozaml utwardzania. 

Przykiad I. Do 100 czeael wagowych zywlcy po lie at rowed Polimal 109 malelnowo- 
ftalowo^propylenowej dodaje aie 30 oze^oi wagowych wodorotlenku magna so, 3 oeesci wagowe 
nadtlenku cyklohekaanonu 1 1 caged wagowq naftenlanu kobaltu o sewartoacl \% Co t wykonu^e 
aie lamina t z trzech waratw maty azklanej o grama turze 450 g/m 2 1 tit ward za aie go 24 h w 
temperaturze pokojowej i 3 h w 80 Q C. Leoinat tnie aie na kwadraty 24 x 24 mm i bada geatoa'c' 
optyczna, dymu w komorze tTBS metod^ ASTM-B 05*02*1974, przy zaatosowaniu mocy atrumienia 
cleplnego 50 kff/m 2 . 

Die pordwnania wykonuje eie analogic zny 1 amine t z zywioy polimal 109 bez dodatku wodo- 
rotlenku magnezu* Podcze8 pirollzy bezplotnieniowej aywica 8 dodatkiem wykazuje maksymalny 
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wepdlcayanik oslabieaia koctraetu 669 m 2 /kg, zaa slepa pr<5be 392 m /kg. 

Podcaae apalania piomleniowegp iywica a dodatkie*wykazu;Je. makaymalny wapdicaynnik 
oBlabienia kontraatu 440 m 2 /kg, aae elepa prdba 681 m /kg. 

P r * y k * a d II. Do 100 czesoi wagowycfa aywicy polieetrowej Polimal 147 noaleiaowo. 
tereftalwio-propylenowo-etylenoiwe3 dodaje ei* 30 csesci vagowych wodorotlenku nagaezu, 
3 czs&ci wagowe nadtlenku magnezu, 3 ozeaci wagowe n&dtlenka oetyloetylo ketomi i 0 t 5 
cancel wegowej naftenianu kobaltu o aawartosci 1% Co. Przygotowuje alg laminaty i beda Je 
Ja* w przykladaie I. Fodozaa pirbliay beap*omienio*ej iywlca a dodatkiecn wykazujn arednle. 
azybkostS zrnian oaksymalaego wepdlczynaika oslabieaia Vontraata 2,8 m /kg aaa alepa prdba 
5,4 o 2 /kg . a. Podcaaa apalania plpmieniowego aywica z dodatkiearwykezuje arednie, azyb- 
koed amian nBkaymelnego wapdiczynnika osiabieaie kootraBtu 3,1 m Ag . a, aaa alepa prdba 
5.6 a 2 /kg . a. 



